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Pars in. * 

Blennium, & ultra, eft, a quo obfervationes de 
argcnto vivo obtuli confeflhi PhiJofophorum in 
Britannia ^ atque, anno dein fequenti, fuper eadem re 
alia qu^edam confcripfi ad Academiam Scientiis pro- 
movendis dicatam a Sereniflimo Galliarum Rege. Ex 
utrifque coriftitit mutata nunquam hydrargyri natura, 
licet variata mire ipecie, in novas ctebro formas mu- 
tatus appareret. Alias juvat jam operationes recitare, 
unde major longe ejufdem conftantia probatur, fimul- 
que & aliorum metallorum indoles exponetur. Al- 
chemiftarum antiquiflimi, quos & optimos jure quis 
dixerit, uno ubique ore palam aiunt, mercurium efle 
metallum vivum. Sed & clamant iidem, hunc, quan- 
do habetur fincerus, omnifque alieni contagii purus, 
adeo tunc fimplicem deprehendi, ut fit quacunque 
parte fui prorfus idem, impatiens penitus dividi in 
l^artes varii ingenii. Dicunt porro, ea quoque gratia 
imrautabilem omni caufae, et adeo quidem penetra- 
"bilemtimul, ut alia quoque diffolvere queat, ipfe iti- 
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tcrlm nihil quidquam, vel inde quoo^ic, tnutatus. 
Atque uti in hifce quidem inter ipfos quam apertif- 
fimc convenit^ ita quoque confentitint omnes, niin- 
quarii de venis duci fuis immaculatunij femper vero 
inquinatum hauriri labe aliena, qux prima ab otigine 
iiii concreta, hinc mire inolefccns, intime etiam im- 
imifta jRt. Dolent fane, vitium illud quam moleftif-* 
limo inde labore aufcrri tantum poffe: quia m pri- 
masva feminis foetura principiis nafcendi ipfis fe inii* 
nuavit, & indiflbciabili fere vinoilo innexuit. Vo- 
cabant illud Sulphur, quod puro Mercurii fe immif- 
cet. Hujus rcfpedu folum, invenerunt, Argcntum vi- 
vum mutabile effe 5 hoc unicum, accufant, impedire 
acrcm ejus penetrabilitatem, obtundcndo, atque he- 
betando, propriam Mercurio aciem^ hinc & fimpli- 
ccm puri caftitatem degenerare in copulam, & con- 
nubium, cum peregrinis, folo lenocinio advenas pa- 
rarii. Si vero arcana quadam via purificaret fortuna- 
tus fimui, & fapiens, artifex hunc Mercurium ab orani 
iiac congenita in natalibus fpurcitie, turn cffe ilium 
litra haud mutabilem; accepiflfe amem vim fubtili- 
tatis, qua per omnia alia fc penetret $ fpernere coniiu- 
biacumaliis, dedignari thalamos, nee dari in natura 
return corpus, cui fe dedat, coellbatus caftiffimi per- 
tinaciflimc tenax. 5ed quam admirabile ingenium 
tremuli laticis ! quo redimendum labore, quo ptetio ! 
Cruda coquit, perficit villa, metalla, alia quxlibet cor- 
pota prompte attenuat, refolvit, in humidum convcr- 
tit radicales fie, ad arcana medicine, ad fecreta her- 
metic^ attis, princeps inftrumentum jure iaudatur, 
quo quid, fumma Sane Myft^ artis^ atque Epopt^, 
fiarrant nobis, efic igni fimilem, qui omnia noii mu- 
tandis unquara nautat, qui dividcns quxlibet, qui* 
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omnia aflbcians, ipfc intadus^ nufquam vindus^ re- 
ccdit. 

lilecebrae tantorum promiflforum cxcitavere Hermc- 
ticos, ut omni ope niterentur modum difcere, quo 
infcduni Hydrargyro vitium poflcnt eluere, ut pura. 
nitentem fimplicitate fibi prasfto habexent. Et quidcin: 
igne folo maculam exurendam cenfebant horum fapir 
entilfimi: quia ignis purgator metallorum unicus., 
Nata hioc Mcrcurii in vitris emaculatis, undique claur 
fis, in ampullas vitreas puras, per ignem elevatio^. 
Hanc vero geminabant toties, donee in rubrum, mi- 
cantem, pulverem^ totum convertiflent. Sed poUL- 
nem hunc igne fummo dum urgent ki vitris mundif^ 
jfimis, en refufcitant inde pdftinum Hydrargyrum.. Exr 
fultantes pro defoccato exceperunt, falfo tamen : quippc 
hie ipfc, refurgens fuis de cineribus combufti, phoenix^ 
nova tali, ignis aftione patitur, fe denuo fimilem in. 
pulverem rutilum, fulgentemque, cogi. Atqui par 
lam negant fummi magiftri, Argentum vivum, arte 
vera purgatum, rite adeo defoecatum, unquam cogi 
poffe ab igne in pulv.crem, nc quidem continuata in 
fempiternum aftione. Super qua quidem tp legi me? 
rentujr forte ea, qua?, fuper his commentabar, dura, 
cnarrabam dxi. e|ufdemMercurii,Hiyafisvitreisdeftil«r 
latiohes vi ignis faftas, in Adis Collegii Pliilofopho- 
mm in Britanniis, annx MDCCXxxiii-menfe Novem- 
bri & Dccembri. 

An igitur tali modo dahitur adeo quseiita depiiratio ? 
Vix credibile. Sed alia forte fuit operandi ratio, , qua 
prxcipitur ilia peragcnda. Quin et artis principes 
aperte didant diverfam : aiunt enim, defoecationem. 
obtineri fperatam, dum Mcrcurii indagatus nucleus 

iktinetur a.corporibus purH&mis^ ex amicitia confan- 

guinitatis^ 



^mlnitaitls arde cum, & ftabili conjugio, )ungentibi» 
fibimet. Atqui Aurum, Argentumque, pura, fixa, ip- 
fique Mercuric fincerp metalla quam fimillima j five 
originem fpedaveris, five materiem. Sequi ex his fta- 
tuunt, fi permifcetur pcrfe^lo Mercurius mctallo, 
atque iterum igne inde expellitur intra bene claufa vafa 
vitrea, partem metalli puriin fe tra£l:uram Mercurium, 
fimulque fordiduni Mercurii fecreturam puro. Ani- 
mo meo volupe fuit, experiundo difcere, quid hac in 
fententia veri foret. Si noil faftiditis, paucis horag mo- 
mentis difcere eventa laboris improbi, dabo, quae mihi 
placere confiteor : quoniam vana me dedocuerunt 
multa, qnx alte menti infita alebam 5 8c didici quoquc 
pauca bona, erranti falutaria. Frui poffunt ftudiofi 
xerum natuwHum aerumnofi operis fruftibus 1 nequc 
neceffe crit carum4:erf^us, atque fiimtus fatis profufos, 
Ifimilibus impenderfe. Id fi obtinget, mihi habebo 
fumifium pretium, quod ambio. 

Auri puriffimi, quod arte docimaftica parari poteft, 
duas cum dimidiata uncias redemi ex officina publica 
argentarisc Amttelisdamenfiss redegi in maffulas, qu» 
iingulse pendebafit femiuftc/liii. Qiinque has indidi 
in vitmm mundum, quod chemici retortum appellant? 
affudi fiiper his integris Argenti vivi, puri, femel prius 
deftillare coadi, uncias xxv. Igfic coegi cxfcendere 
Mercurium ad dimidias ab Auro, quod in fundo fubfi- 
debar fub Mercurio. Perada fie operatione, exierant 
Mercurii uncix xiii. In excipulum 5 in fundo vafis erat 
Auram pcnitus jam diflblutum in Mercurio, fpecic 
mifti perfcdi, candidi, quod amalgama dicunt: undc 
patet, Aurum folo ^ftu ebullientis Mercurii diflblvi j 
ifque videtur optimus modus mifceiidi haec bina, quod 
artis vocabulo dicunt amalgamare. Argcntum ^^ivum 
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quod cxfcenderat, bene ficcatum reddidirefiduoinrc- 
torta^ iternni expreili igne asqualem inde Mcrcuriico- 
plam, quam denuo ficcatam afFudi ad refiduum^ 
Hocquc ea lege repetivi quinquagefies. Ultima vice 
exiverat purus Mercurius. Amalgama in fundo retortx 
fuperftes, nigrefcens, trivi in mortario vitreo, vitrea 
piftillo^ turbabatur lutuknta aqua, quam efFudi. Lavi 
cum pura afFufa^ quam terendo rurfus lutulcntam ef- 
fudi. Id tredecim diebus fieri curavi, quando. non 
fordefcebat amplius tritu aqua, fed fplendide fulgens 
reftabat amalgama, pura manebat aqua. Pulvis tritu, 
& Ibtu, paratus, colore fufcus, faj^ore tetrico metal- 
lico hdrridus, bene iiccatus, pependit grana LrXxxiii. 
Mercurius & Aurum peildebant 5xxy i. 5vii. Perdita 
grana vii. drachmas tres cum femifle,. quinquaginta 
opcrationibus. Id contingit partim dijSiatu volatilis^ 
partim adhsefu Mercurii ad chartam bibulam, qua fic- 
catur ab aqua, in quam deftillando fuerat exceptus. 

Puriffimum^ hoc amalgama iterum, codem modo 
tradavi quinquaginta aliis vicibus. Exiverat jam vice 
quinquagefima purus Mercufius : in fundo vafis man- 
ferat amalgama fufcum. Id denuo tritum, lotumque, 
cum aqua> ut fupra retuli, poft tredecirn die^ operi 
impenfos, dedit pulveris abluti, fufci^ iiccati 3^i -gr. 
xLiv. Amilgama tum puriflimum cum Mercurio 
cdudo, pendebant5xxviv5iv- perdidi his l operation 
nibus 5i- gf-xvi. 

Rurfus depuratum hoc amalgama, plane cadem ra- 
tione quinquagefies feci deftillare. Exierat purus Mer- 
curius : in fundo retortfle arnalgama fubrufum. Id aqua 
tritum, lotumque, ut prius^ quatuordecim dies, dcdtf 
pulveris fufci 51. gr. 11. Amalgamati puro addidi 
Mcrcurium egreflum, pcndebaat iimid. Sxxiv. 3v. gr. 
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XXIV. Sed in fundo retorta^, dum amalgama effimdc- 
bam, aliquid amalgamatis remanferat vitro adhaerefccns : 
ut perditiim fupputare nequiverim. 

Depuratam amalgama quinquagefies itcriim fie trada- 
turn, deftillando, terendo, lavando, per quatuorde- 
cim dies, dedit pulverem fufcum potidere 3ifb gran. 
IV. amalgama fplendentiflimum fimul cum egreflb 
puroMercurio niiftum, pendebat '^xxv.^ii. gr,. xlvi. 
poft ducentas deftillationes. 

Et hoc. amalgama qiiinquagcfies urfi^ ut prius 5 dcin 
denuo trivi cum aqua, fedecim dierum fpatio $ nadus 
fum pulveris fufci 511. 3i. gr. iv. amalgama fplendide 
caiididum cum Mercurio pcndebat jam iuiiul 5xxv. 
51. gr. xLvi* 

Hoc labore perfundus vidi ducentis & quinqua- 
grnta deftiilationibus Mercurii ab Auro, fie inftitutiSy 
Aurum & Mercurium dedifle pulyeris dcfcripti unci- 
am, & grana quinque. Reftitifle Auri & Mercurii 
5xxv- 3i. gf- xi/Vi. Periifle de materie, rationeenar- 
rata, 53^. 3ii. gr. ix. 

Quse, dum intcntus contemplabar, efEciebant, lit 
lactabundus fiifpicari iaciperem^ me videre defidera- 
tarn adeo methodum luftrandi Hydrargyri. Cogita- 
bam, in CO abfcondi forte culpatam Mercum labem. 
Quandoque putabam, totum hunc pollincm merum 
€fle fbctidum fpurcumque Sulphur, quod immacur 
latam Argenti vivi virginitatcm contaminaverat. Du- 
bitabani, fi non ipfe jam purum a balneo ignis & 
aqux, fpedarem, nudumque Deorum nuncium ! Tenv 
pcrabat impetum recordatiofimilisfepc, fedpr^cocis, 
gaudii, in femos inancs toties dikpfi. Ambiguus de- 
crevi, non requiefcere, donee certa fides doceret ve- 
jTum. Igitur 5xxv. 3i. gran. xlyi. puriffimi iiiius ul- 
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trnil amalgamatis iterum dcftillare coegi praeterea, alils 
fexcentis viginti & fcptem vicibus, dimidium Mer- 
curii femper educendq, aflfundccido fcmpcr : nee volui 
plus lavare aqua, fed cernere, quid fieret, Solebat 
hoc opere nigrefccr^ materies, ut tandem colore fere 
atro foedatctur. Obduxi turn vitrum, in quo erat> 
lorica igncm ferente apertumj ficque atrum amal- 
gama, non ablutum ultta, cgi igne fummo ita, 
ut retorta fpatio trihorii prorfus ab igne canderct. 
Exiit Mercurius puriffimus ad 5xx. In fundo vafis 
deinde frafti reperi uncias u& Ami fulgentiflimi, fine 
uUa omnino foece relifta. En exituni rei ! nee dolui 
^grimonia triftium iaborum; fane eventum, baud 
prxvifum, jam certo cognitum, hac mercede dignura 
habui. Nequeoiei, necoperx, poenitebit unquam* 

Sumebam deinde pollinem, quem collegeram CCL* 
tdeftiliationibus, cjufquc 3vii. grana lvii. urfi igne 
fummo, aperto, ex retorta loricata, ut diu haec can- 
dcret. Exiit dc hoc pulvere Mercurius puriilimus, 
refufcitatus, ad 5^1 1. gr. xlvu In fundo retortx re- 
ftiterant, ut deprehendi, grana fex pulveris fufci, 

Argentum vivum, quod jam dccclxxvii, repetitis 
vicibus ita urferam, ponderavi arte, induftria, & ftatera 
hydroftatica, amici cariflimi, celeberrimi profeflbris, 
'sGravefande. Habuit fe ad aquam puram, ut xiiift 
ad I : ut moliminc tanto denfitatem haud mutaverit 
Mercurius, neque ulla parte fui leviore fuerit libera- 
tus. Id jam addo: quia intcliexi quid dc fufpicionc 
nata, haud fatis accuratam fuiffe rationem, quam ad- 
hibui ad exploranda pondera, qu^ mcmoravi in pri- 
mis, qux Societati dedi, de Mercurio commcntariis. 
fas mihi cfto, pauca jam ex defcriptis colligere, pro 
¥€ris habenda. 

I. Aurum 
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1. Aurum a Mercuric folutuni, cum co totics co- 
ftum, tritum, nihil de natura, fua priftina mutavit^ 
amifit de pond ere proprio nihil, quod his expcrimentis- 
notari queat, niliil acquifivit. 

2. Argentum vivum Auro^ commiftum, ab co per 
ignem- rurfus expulfumy partem fui convertit in pui»- 
verem fufcum, j&ibtilem^ faporis tetrici, metdlici, pe- 
nitus diverfi ingexui a priore fua natura, idquc fit fem>- 
per, ufque ad bccclxxvii. vices. Qui tamen, fold 
igne fortiorCy. iterum redit in Argentum tin^um idcm> 
quod antca fuerat, omni dote per artem obfervabili; 

^. Igitur ignis & ^airum,. hoc mode, non feparant 
ab Argento vivo partes diverfas> fiilplitar,.foec€S, aliudl 
Scd tantum id mutant fpecie externa, iterum reduccn- 
da in for mam priftinam, omni rationc eandem itai. 
ut nc quidem pcjndus ejus propriura uUo modo muta- 
tum fit. 

4* Argentum vivum & Aurum^ vi ignis mutanr (br* 
tim argenteum fplendorem fui amalgamatis in colorem 
fufcum, tanriemque nigrum : fed folo ignc fortiorc 
nitor Mercurio argenteus, & fulvus Auro fulgor, red- 
ditus docet, hunc colorem noa dcmonftrare metallo* 
rum corruptionem, vel mutationem in fua natura^ 

f ; Si tamen auro & igne purgari poteft Mercurius 
nativus, ex fententia vetei^im, oportet alia id opera^ 
taonc cffiGcre. 

d* Caditfpes mercuriumfixandi cum Auro a€Hone: 
ignis : quum tanto molimine, tempore tanto, nihrli 
quidquam vel inchoatum fit i ultima deftillatio aequa* 
facile, ac prima, peragebatur. 

y. Non firmatur hinc opinio, quas^ narrat, ignenr^ 
mctallis, vel Metcurio, coficrcfccre poflc in augment 
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turn, vclgcnerationeni, alicujus metallicl 5 autinmu* 
tatidnem ipfius metalli ftabilem. 

8. Qu2c conftantia, qnx fimplicitas, Argeiiti vivi, 
& Auri! Si in origine prima aurum fuit Argentum 
vivum : nonne tunc verc dicitur, Mercurium, vci to- 
tum avolarc ab igne, veifixum in eo manere totnm? 

p. Magna promiflTay de Auro tritu folvcndo^ five 
cum aqua, five fine ilia, quse duo magni in arte viri 
iecere, non folvuntur Iiifce nofttis laboribus. Sed vana 
ipes : fi^crunt laborem improbum, pra^cipites feftina- 
runt ad otioias condufioncs. 

Unicum fupererat inquifitu dignum 5 An Mercurius, 
jam toties deftiJlans ab Auro per vim ignis, baud depo- 
fuiflet cam prc^rietatem, qua per deftillationem vcr- 
titur in pulverem ilium, qui appellatur prsecipita- 
tus per fel Igitur uncias illas viginti Argenti vivi 
DGCCLXXVii. vicibus deftillati ab Auro deftillare coegi 
ex retorta munda vitrea^ tarn magna vi ignis, ut nihil 
prorfiis Mercurii remaneret in vitro poft fingulas dc- 
ftillationes i id repetivi odies : in fundo rctortas ob- 
tinui grana duodecim rutili, fcintillantis, ponderofi, 
faporc tetticb metallico pr^iti, praecipitati Mercuri- 
alise Certos ergo, ne hanc quoque dotem ablatam 
«ercario{^rim^am hunickbo^ 
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